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Pure polyester is recovered separately from other materials present in photographic film or magnetic 
recording tape, by (1) wetting the film with an alkaline org. liq., pref. aq., which loosens the impurities 
or foreign matter from the polyester film base, (2) sepg. the polyester from the soln. and the impurities, 
and (3) recovering the purified polyester. A single treatment gives recovery of (a) polyester and (b) a 
slurry contg. Ag. The solvent can be recycled in a closed system, avoiding atmos. contamination. The 
polyester is partic. polyethylene terephthalate. The coatings on the base contain minerals, binders, waxes 
and oils, and a subbing layer, e.g. of a vinyl(idene) chloride copolymer, may be present. 
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Die vorliegende Erfindung tezieht sich auf Yerfahren zur 
Wiedergewinnung von reinen Polyestermaterialien und'anderen 
wertvollen Materialien aus fotograf ischen Poly est erf ilmen 
und Magnetaufzeichnungsbandem. Der Polyester wird als ein 
Produkt gewonnen, und die wertTollen Materialien, die sich 
nicht im Polyester, sondem in den tibrigen Materialien befinden, 
werden als getrennte Produkte gewonnen. 

Sine bevorzugte Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung 
befsBt sich. mit der Wiedergewinnung von reinein Polyester und 
Silber aus fotograf ischen Polyest erf ilmen, aber das erfindunge- 
gemafle Yerfahren ist auch auf andere Rohinateri alien, wie 
Magna taufzeichnungsbander, von welchen Polyester und magnetisches 
Eisenoxyd getrennt wie der gewonnen vferden kann, und weitere 
Rohmaterialien anwendbar, 

Polyesterfilm wird in zunehmendem Mafie ftir fotograf ische TrSger, 
Magnetaufzeichnungsbander, als Material fiir graf ische Zwecke, 
elektriache Isolierung und fiir andere Zwecke verv/endet, 
wo ein klarer, fester, dimensionsbestandiger und chemisohbestan- 
diger Film (Polie) benotigt ward, Bei einigen dieser Anwendungs- 
gebiete, wie bei fotograf ischen Pilmen, wird der Polyester 
mit Bindemitteln, Haf tmittelnbzw. Metallverbindungen beschichtet, 
Wegen der Nicht-Polyester-Materialien, die sich auf dem 
Polyester befinden, hat gebrauchter fotograf ischer Polyester- 
film praktisch keinen anderen Wert auSer dem Materialwert des 
Silbers, das in der Beschichtung enthalten ist. Ein ubliches 
Yerfahren zur Wiedergewinnung von Silber aus gebrauchtem 
fotografischem Pilm, der einen Polyestertrager hat, besteht 
darin, den Film zu verbrennen und das Silber durch pyrpmetallur- 
gi^che Yerfahren aus der Asche wiederzugewinnen. Bei den gegen- 
wartigen Silberpreisen- ist dieses Yerfahren ;)edoch nicht wirt- 
Bchaftlich. 

Andere Yerfahren zur Wiedergewinnung des fotograf ischen Trager- 

materials werden zum Bei spiel in der U. S. -Patent schrift 

3 047 435, der Zanadischen Patent schrift 626 996 und der Briti- 
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schen I^atentochrlf t 1 154- 967 beschrieten. Bei die sen Verfahreri 
werden wassrige Losungen von Alkali, oberflachenalctiven Mitteln 
Oder Enz3rmen eowie nicht -wassrige alkalische Glykole verwendet, 



dadurch begrenzt, daB wassrige Losungen von Alkali, oberflachen- 
aktiven Mitteln oder Enzyinen polymere tlnterschichten von Poly- 
esterf ilmen niciit entfernen, ohne den Polyester emsthaft 
anzugreifen, wahrend nicht-wassrige alkalische Glykole nicht 
alia Wachse und 5le von der Pilmoberflache entfernen xind schnell 
mit Gelatine gesattigt sind. Daber eignen sie sich nicht gleich- 
zeitig zxar Wiedergewinnung des Polyesters und der Beschichtungen 
von gebrauchten f o to grafi schen Pilmen. 

Es ware wiinschenswert , gebrauchte Polyesterfilme in reinen 
Polyester umzuwandeln, der als Rohmaterial fiir die Herstellung 
von Pasem oder Pilmen oder anderer Gegenstande verwendet 
werden kann. Ebenso ware es wiinschenswert, das f otograTische 
Material, das auf den Polyestertrager axifgetragen worden ist, 
wiederzugewinnen, da aus diesem Material bei Weiterbehsndlung 
Silber gewonnen werden kann# Die ¥ie dergewinnung von Polyester, 
der nicht biologisch abgebaut werden kann, und von Silber in 
einer Porm, in welcher es wieder verwendet werden kann, ver- 
ringert die Schwierigkeiten bei der Beseitigung von f est en 
Abfallstof f en und verlangsamt die Erschopfung naturlicher Roh- \) 
Btoff quellen, indem sie die Rtickfuhrung dieser Mater ialien 
ermoglicht • 

Hauptaufgabe der vorliegenden Erfindung ist daher die Her- 
stellung von zwei wertvollen Produkten aus fotograf ischem 
Polyester film, namlich 1 ) von reinem Polyestermater ial, das 
sich zur Wiederverwendung bei der Herstellung von strangge- 
prefiten Pilmen oder Pasem, nicht stranggepreflten Pasern oder 
geformter Gegenstande eignet, und 2) einer Auf schlammung des 
abgetrennten Oberflachenmaterials, welche das Silber und 
andere Bestandteile der f otograf ischen Schicht auf dem Poly- 
estertrager ehthalt. 



urn die Emulsion oder andere Beschichtungen zu entfernen. 
Diese bekannten Verfahren sind in der Anwendungsmoglichkeit 



♦Pollen 



50 982 17 1 0 2,8 



BNSOOCID: <DE 2357977A1 J_> 



- - 2357977 

H 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist insbesondere die Schaf- 
fung eines Verfahrens, mit dem 

in einer einzigen Behaudlung der Polyathylenterephthalat- 
filmtrager von der f otografiechen Emulsion, der Unter schicht , 
die gewohnlich zur Verbesserung der Adhasion der silberhaltigen 
Schicht auf dem Pilmtrager anwesend ist, imd anderen Terun- 
reinigungen und 5len, die sich auf gebrauchten Pilmen befinden, 
abgetrennt wird. 

Eine veitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Schaffung 
eines Verfahrens zur Herstellung reinen Polyesters und einer 
Aufschlammung, die Beschichtungsmaterialien Tca f otograf ischen 
Polyesterfilmen enthalt, bei dem 

die Reaktionsteilnehmer in einem geschlossenen System zuruck- 
gefiihrt werden, wodurch eine Verschmutzung der Umwelt durch 
verseuchende Dampfe oder AbflUsse ausgeschaltet vdrd. 

Die obengenannten und weitere erfindungsgemaBe Auf gab en gehen 
aus der folgenden Beschreibung in Verbindung mit den Zeichnungen 
hervor, Bei Pigur 1 handelt es sich urn ein Arbeit sschema , das 
eine •bevorzugte erf indungsgemaLBe Ausf iLhrungsf orm darstellt , wabrend 
Eigur 2 eine schema tische Darstellung eines abgewandelten Ver- 
fahrens von Pigiar 1 ist. 

Wie oben bereits erwahnt, eignet sich das erf indungsgemaJSe 
Verfahren insbesondere zur Entfernung von Beschichtungen und 
Unterschichten von fotograf ischen Polyesterfilmen. Bei derartigen 
Pilmen besteht der Pilmtrager gewohnlich aus Polyathylentereph- 
thalat, und die Beschichtungen umfassen verschiedene Minera- 
lien, Bindemittel, Haftmittel, Wachse, Ole oder andere Materia- 
lien, die wShrend der Herstellung oder der anschlieBenden 
Vei*Wendung auf den Pilm auf gebracht wurden. Die Unterschichten 
kOmien aus Mlschpolymerisaten von Vinylchlorid oder Vinyliden- 
chlorid in Verbindung mit einer Saure, wie Itakon-, Acryl- 
oder Methacrylsaure, bestehen. Die Unterschicht wird aufge- 
tragen, um die Adhasion der ublichen fotograf ischen Schichten 

aus Gelatine-Zelluloseacetat-Zusamtnensetzungen auf dem Polyester- 
filmtrager zu verbessem, 

509821/1028 



BNSDOCID; <DE 23S7977A1 J_> 



§ X ^ 2357977 

Nach einer speziellen Ausfiihrungsf orm ist 

das erfindungsgemaSe Verfahren zur Wiedergewinnung von reinem 
Polyester und einer Auf schlammung des abgetrennten Beschich- 
tungsmaterials dadurch. gekenazeichnet , daB es die folgenden 
Stufen umfaBt: 

1) Benetzen des f otograf ischen Polyesterfilms mit einer 
wassrigen alksilischen Losung eines organischen Losungs- 
mittels, welches sowohl die Beschichtung als auch die 
Unterschicht von der OtierHache des Poly est erf ilmtragers los- 
lost, die Ole und Wachse emulsifiert und die Bind emit t el , 

die aoif den Beschichtungstestandteilen kombiniert sind, 

auflost; 

2) Abtrennen des Polyesterfilms Ton dem losungsmittel und der ent- 
fernten Schicht und Unterschicht; 

3) Abtrennen der entfernten Beschichtungsmaterialien Ton dem 
Reagens, um eine metallhaltige Auf schlammung und ein 
geklartes Reagens zu erhalten; 

4) Sptilen des aggetrennten Pilms mit dem geklarten Reagens; 
und 

5) Riickfiihren des geklarten Reagens von der Spiilstufe 4 

in die Stufe 1 und ¥iederholen des Yerfahrens mit waiter em 

f otograf ischem Pilm. ) 



Das Arbeit sschema in Pigur 1 stellt eine bevorzugte Ausfuhrungs- 
form schema tisch dar, Der entwickelte oder unentwiokelte 
fotograf ische Pilm 10, der in Porm einer Polie oder Rolle 
Oder in einzelnen Stticken von unregelmaBiger Grofie tmd Pojcm 
m ^OB Verfahren eingebracht wird, wird in einem Granulator 12 
in Plocken von etwa 6,3 mm Durchmesser zerhackt oder zer- 
schnitten. Die Plocken werden dann in ein geschlossenes, 
erhitztes GefaB 14 geleitet, worin sie mit Athylenglykol, das 
etwa 0,1-5 Gew,-?S NaOH und etwa 2-15 Gew.-jS Wasser enthalt, 
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in physikalischen Kontakt gebra cht wird. Das GefaB und sein 
Inhalt ' werden auf eine Tempera tur von etwa 100 - 170^0 
vorzugsweise etwa 140 -r 160*^0, erhitzt, und die Mischung von 
Plocken und Glykollosung wird ausreichend lange geruhrt, 
bis das Beschichtungsma terial von der Polyeeterober flache los— 
gelost ist« Normal erweise reicht ein Riihren von etwa 5-15 
Minuten aus, urn die gewiinschte Abtrennung zn bewirken. 

Uachdem eine vollstandige Abtrennung stattgefunden hat und 
die gesamte Beschichtung von den Flock en entfernt worden ist, 

wird die Pilm-Glykol-Auf schlammung in eine Gxobtrennvorricli-tuns ^6 
gepumpt, die ein Sieb von ausreichender Grofle mit einer Maschen- 
weite von etwa 7,6 mm enthalt, urn den ^'ilm zuruckzuhalten, 
wahrend die Athylenglykolauf schlammung, die die 3e- 
schichtungsmaterialien enthalt, in das SammelgefaB 20 flieBt. 
Bei dieser Trennvorrichtung kann es sich um einen einfachen 
geschlossenen Behalter handeln, der mit einem Maschensammel- 
sieb ("mesh basket") oder mit einem kontinuier lichen Bandfilter 
ausgestattet ist. Das Verfahren ist von der Art der VorrictLtung 
fiir diese Abtrennung unabhangig, 

Der AbfluB 22 aus der Trennvorrichtung wird in eine Zentrifuge 
24 gepumpt, um die suspendierten Beschich-tungsmaterialien 
von der Athylenglykollosung abzutrennen. Fiir diese Stufe 
konnen auch andere Vorrichtungen, sum Bei spiel Druck- oder 
Vakuumf ilter, verwendet werden, vorausgesetzt , dal3 die ent- 
sprechende Vorrichtung in der Lage ist, die Athylenglykollosung 
bis 2u einem Hochstgehalt von etwa 0,05 Gew.-^ an suspendierten 
Peststofren zu klaren; dies ist erf order-lich, da die geklarte 
Pliissigkeit in ein SpulgefaB 29 geleitet wird, wo sie sum 
Spulen des gestrippten Pilms verwendet wird, um eventuelle 
Beschtchtungsreste, die nach der Trennstufe in der Trennvor- 
richtung 16 zuruckgeblieben sind, zu entfernen. Die Athylen- 
glykollosung wird dann durch die Leitung 30 in das geschlossene 
erhitzte Gefafl 14 zuriickgefiihrt . Der reine, gespulte Polyester 
wird ale Produkt 32 gev/onnen. 
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Die Peststoffe, die als angedickte Auf schlammung aus der 
Zentrifuge 24 entnommen werden, enthalten Silber. Das Silber 
und andere Kebenprodukte konaen durch viele verschiedene 
bekannte Verfaliren vdedergewonnen werden. 

Die Polyesterflocken 32 sind nach dem SpUlen tait dem geklarten 
ZentrifugenabfluQ 28 rein und eignen sich als Rohmat erial 
fiir die Herstellung von stranggeprefiten Pilmen Oder Fasem 
Oder anderen geformten Gegenstanden. 

Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemaSen Verfahrens 
besteht darin, dafl man im geschlossenen Behalter arbeiten 



und die Glykollbsung iiber die Spulstufe in die Anfangsstufe 
zuriickfuhren kann, wodiarch der Verlust von Losungsmittel an 
die Atmosphare und die Notwendigkeit fur die Zugabe neuer 
Spiillosungen auf ein Mindestmafl reduziert v/erden. 

Bei dem erfindungsgemaiSen Verfahren konnen auch kleinere oder 

groSere TeilchengroBen als 6,3 mm verwendet werden. Teilchen 

von einer GroBe von etwa 0,76 mm werden beispielsweise be- 

handelt, indem man in der Grobtrennvorriclitung 16 eine Sieb- 

offnung wahlt, die die Teilchen von 0,76 mm zuruckhalt. 

Die Vorriclitung kann auch dahingehend modifiziiert werden, daS 

grofie Polien von einer GrbSe von etwa 30 - 60 cm 

Oder groBer verarbeitet werden konnen, indem man die GroBe 

der Behalter, der Leitungen und der anderen Vorrichtungen 

proportional anpaBt. 

Anstelle des Athylenglykols konnen in dem erf indungsgemaBen 
Verfahren auch andere Losungsmittel, wie alkalisches Propylen- 
glykol,~ Monoathanolamin und Athanolamin, mit gleichem Erfolg 
verwendet werden. Auch mit anderen Losungsmitteln auBer den 
genanjaten kann man zufriedenstellende Ergebnisse erhalten, 
vorausgesetzt , daB diese Losungsmittel mit Wasser mischbar 
und alkalisch sind oder alkalisch gemacht werden, wie es durch 
Titration mit einer Mineralsaure , wie HCl, einer Konzentra tion 
zwischen etwa 0,01 n und 5 n, berechnet als Aquivalent von NaOH, 
beatimmt werden kann. 
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Das erfindungsgemaBe Verfahren kann abgewandelt v/erden, urn 
klare Polyesterf ilme in Streif enform herzustellen, wie es 
In Pigur 2 schematisch dargestellt ist. Der entwickelte Oder 
unentwickelte Film, der in Porm einer Rolle 100 in das 
Verfahren eingebracht wird, wird durch Antrietiswalzen 102/104 
eingespeist. Der fortlaufende Streif en 100 wird durch einen 
Behaiter 106 geleitet, worin sich eine erhitste Xthylenglykol- 
losung, die etwa 0,1 - 5 Gew.-jS UaOE und etwa 2 - 15 Gew. -jS 
Wasser enthalt, von einer Temperatur ron etwa 100 - 170°C 
vorzugsweise etwa 14-0 - 160°C, in einer erhitzten Kontaktvor- 
richtung befindet. Die (reschwindigkeit des Streif ens wird 
so eingestellt, dai3 die Verweilzeit des Streifens 100 in dem 
Behalter mit Ithylenglykol ausreicht, um die Beschichtungs- 
materialien von der Polyesteroberflache loszulosen. Diicch 
Verlangsamen der Laufgeschwindigkeit des Streifens kann die 
Yerweilzeit erhcjht werden. Das Loslosen der Schichten wird 
durch Biegen des Streifens unterstiitzt, indem man den Streif en 
beispielsweise um mehrere Walzen fiihrt, die in den Behalter 
mit der IthylenglykollSsung eingetaucht sind. 

Der Streif en verlSfit den losungsmittelbehalter 114 und gelangt 

in ein angrenzendes, auf der Zeichnung mit 129 bezeichnetes Spiil- 

gefafi. Der AbfluB 115 aus der Kontaktvorrichtung 114 wird 

in eine Zentrifuge 124 Oder in eine andere Abtrennvorrichtung, 

wie im Verfahren gemafl Pigur 1 beschrieben, gepumpt. 

Die geklarte LSsung 128 wird zum Spiilen des Streifens ver- 

wendet, wonach sie dann zuriick in den erhitzten Behalter 114 

gepumpt wird. 

Die Beschichtungsfeststoffe kCnnen in der vorher beschriebenen 
Weise behandelt werden. Der reine Polyester 152 in for tlauf en- 
den Streif en eignet sich als Rohmaterial zur Herstellung von 
nicht stranggepreBten Pasem oder anderen Verwendungsmoglichkei- 
ten von Streif en, und die Beschichtungsauf schlammung 126 wird 
zur Wiedergewinnung des Silbers und anderer wertvoller 
Materialien, wie oben beschrieben, behandelt. 
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Die folgenden Beispiele dienen zux naheren Erlauterung der 
vorliegenden Erfindung. 

Bei3T)lel 1 

9,072 kg Luf taufnahmef ilm wurde in Teilchen einer durchschnitt- 
lichen GxoBe von etwa 6,35 mm zersdmitten und in einen 
geheizten Behalter gegelDen,- der 5,785 1 Athylenglykol mit 
1 ^ ITaOH und 37,85 1 *Wasser mit einer Tempera tur von 150^0 
enthielt, und alles wurde langssESi gemischt. Nach kurzer 
Zeit (etwa 1 Minute) wurde beobachtet, daB sich die Beschich- 
tung von der Oberflache des Filmtragers abhob. Dss Ruhr en 
wurde noch 15 Minuten fortgesetzt, urn zu gewabrleisten, daB 
alle T'ilmstucke mit der Pliissigkeit vollstandig in Beriihrung 



Ifach 15 Minuten Verweilzeit in dem erhitzten Behalter wurde 
die Mischung in einen Filter mit einem Sieb von etwa 0,76 mm 
Maschenweite gepumpt, durch Virelches die AthylenglykoHosung , 
die die fasten Beschichtungsmateri alien enthielt, hindurohlief , 
worin die Flock en des Pilmtragers jedoch zuriickblieben. 
Der Abflufl wurde dann durch ein Druckblattf ilter gepumpt, 
welches die Beschichtungsmaterialien zuriickhielt. Die geklarte 
Athylenglykollosung wurde dann weiter in das Sieb gepumpt, 
um eventuell zuriickgebliebene Beschichtungsteilchen von den 
Pilmtragerteilchen zu spiilen, und anschlieSend in den Vorrats- 
tank zuriickgef iihrt , um mit einem weiteren Filmansatz ver— 
wendet zu werden. 

Der gereinigte Film eignete sich als Rohmaterial zum Strang- 
pressen von Filmen oder fur eine Formmasse. 
]5ie ieschichtungsaufschlammung, die im Filter zuruckbLieb, 
wurde weiterbehandelt , um durch pyrometallurgische Verfahren 
das Silber wiederzugewinnen* 



kamen . 
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Belspiel 2 

10 Polien von fotograf ischem Rontgenfilm in der GroSe von 
35 3C 43 cm, die etwa 0,454 kg wogen, wurden in einen 
Stahlbehalter gegeben, der 56,775 1 Athylenglykol mit 0,5 % 
NaOH und 1,892 1 Wasser von einer Temperatur von 180^0 enthielto 
Die Miechung wurde langsam geruhrt, Nach 2 Minuten wurde be- 
obachtet, dafl sich die Schicht, die das Silber enthielt, von 
dem Film abloste und in der alkalischen At hylenglyk olio sung 
ernxxlgiert x-mrde.Nach lOMinuten vurde das Riihren eingestellt, 
und die Mischtang wurde durch ein Sieb mit Offnungen von 0,762 ram 
gegoseen. Der Siebabflufl wurde mit einem Biichner-Vakuuraf ilter 
abfiltriert und der geklarte AbfluB liber die Polyesterf olien 
gegossen, um eventuelle Riickstande an Beschichtung von dem 
Filmtrager abzuspulon. 

Die gereinigten Polien eigneten sich als Rohmaterial zuth 

i , - Zusammense*i:zTmgen- 
Strangpressen, Herstellen von Pasern Oder als Bestandteil von 7 

Die Beschichtung saurschlammung wurde aus dem Filter entfernt 

und behandelt, um durch pyrometallurgische Verfahren das Silber 

wi eder zugewinnen • 

Beispiel 3 

Eine Rolle Luf taufnahmef ilm von einer Breite von 241 ram 
wurde in einer abgev/andelten Vorrichtung zum Behandeln von 
fortlauf endera fotograf ischera Film gereinigt. Wie oben beschrieben, 
wurde der Film iiber Antriebswalzen eingespeist und iiber 
Ptihrungsrollen und Auf wickelspulen durch zwei Behalter geleitet. 

Der erste Behalter enthielt 94,625 1 Monoathanolamin und 7,570 1 
WaiSSer'von einer Teraperatur von 140^0. Der zweite Behalter 
enthielt 10 Spruhdiisen, die filtriertes Monoathanolamin auf 
den Filmstreifen spriihten. Der Film wurde etwa 6^ cm pro 
Minute linear weiterbef order t, so daB sich eine Verweilzeit des 
Films von 12 Minuten in dem ersten Behalter mit der Monoathanol- 
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aminlosung und eine e'benso lange Verweilzeit in der Monoathanol- 
aminlosung im Spultehalter ergab. Die Pltissigkeit und die sich 
darin befindlichen Feststoffe, die vom Boden des ersten Be- 
halters en-tnotnmen warden, wurden durch ein Bruckblattfilter 
geleitet, um die suspendierten Teilchen des Beachichtungs- 
materials zu entfernen, und das geklarte Losungsmittel wurde 
im zweiten Behalter auf den sich tewegenden Pilmstreifen ge- 
spriiht, Der AbfluB aus dem Spiilbehalter vmrde in den ersten 
Behandlungsbehalter zuruckgef lihrt • 

Der gereinigte Filmstreifen eignete sich ala Rohmaterial zum 

Strangpressen, Herstellen von Fasem oder als Bestandteil von 
^Zusammensetzimgen, oder ?P . ^ ^.j. ^^^v^^t « 

7Eonnte auch, so wie man ihn wie dergewonnen hatte, nochmals 

als neuer Polyesterfilm verwendet werden, und zv/ar als Abzieh- 

streifen , elektrische Isolierung und andere Yerv/endungsarten* 

Die Auf schlammung, die aus dem Filter entfemt wurde, wurde 

nach pyrometallurgischen Verfahren zur V/iedergewinnung des 

Silhers "behandelt. 

Beispiele 4-13 

Luftaufnahmef ilm wurde in Teilchen einer GroBe von etwa 6,35 mm 
zerhackt, und 100 g der Flocken wurden jeweils in eine Reihe 
von 2-Liter -Becherglasern gegeben, welche 1 1 Losungsmittel 
gemaB der folgenden Tahelle enthielten: 
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m 


13 5 7 9 7 7 


eispiel 


Gew.-9S NaOH 
in Glykol 


Gew.-jS Vasser 
in Glykol 


Tempera 
tur 


- Ergebnis 


4- 


0,00 




0,0 ' 


150 


nlcht zufrie- 
denstellend 


5 


0,10 




5,0 


90 


nicht zufrie- 
denstellend 


6 


0,10 




10,0 


100 


ziif rie den- 
Btellend 


7 


0,10 




15,0 


150 


zuf rie deli- 
st el lend 


8 


0,10 




2,0 


170 


2uf riedea- 
stellend 


9 


0,10 




5,0 


175 


nicht zufrie- 
denstellend 


10 


1 ,00 




5,0 


90 


nicht zufrie— 
denstellend 


1 1 


5,00 




0,0 


90 


nicht zufrie- 
denstellend 


12 


5,00 




15,0 


150 


zufrie den- 
stellend 


13 


5,00 




10,0 


170 


zufrie den- 
stellend 


14 


5,00 




5,0 


175 


zufrie den- 
St el lend 


15 


5,00 




0,0 


170 


nicht zufrie— 



denstellend 

Es sollte erwaJmt werden, daB die Verwendung ron Athylenglykol 
zur Entfernung der Unterschicht von einem Polyester film trSger 
zwar aus der Britischen Pat entschrlf t 1 1 34 967 l>ekannt ist, 
dafl-^ch-dem erfindungsgemafien Terfahren jedoch in einem 
einzigen Vorgang sowohl- die Unterschicht als auch die silber- 
haltige obere Schlcht und alle anderen Verschmutzxingen von der 
Oberflache eines gebrauchten Films entfernt werden, wohingegen 
das in der Britischen Patent schrift beschriehene Verfahren 
eine Vorbehandlungsstuf e zum Eirtfemen der Emulsion sschicht not- 
wendig macht und nicht alle auT der OberHache von gebrauchten 
Filmen anwesenden Verschmutzungen entfernt. 
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Patenl7aiispruche 

Verfahxen zur getrermten Wiedergewinnimg von reinem 
Polyester von den sich dara:uf bef indlichen Vernnreinigimgen 
bzw. fremden Materialien aus f otograf ischen Polyesterf ilmen 
Oder Magnetauf zeichnirngsbandern, dadurcli gekennzeicimet , daB 
es die folgenden Stnfen -umfaBt: 

1) Benetzen des Polyestermaterials mil: einem vorzugsweise 
wassrigen, allcalisciien, organisclien Jliissig-Eeagens, 
welch.es die Verunreinigiingen, bzw. fremden Materialien 
von dem Polyesterf ilmtrager lost; 

2) Abtrennen des Polyestermaterials von der Losixng Tind 
den Verunreinigungen bzw» fremden Materialien; imd 

3) Viedergewinnen des gereinigten Polyestermaterials. 

2* Verfabren nach Anspruch 1, dadurcb gelcennzeichnet , daB ein 
f oto gratis cber Pilm eingesetzt vfird, der aus einem Poly- 
estertrager einer Miscbpolymerisat-TJnterscbicht imd einer 
gegebenenf alls silberbaltigen licbtempf indlicben Emulsion 
auf dieser TJnterscliiclit besteht, und folgende Stufen ange- 
wendet werden: 

1) Benetzen des f otograf iscben Polyesterf ilms mit einem 
alkaliscben Reagens, welches sowohl die Beschichtung 
als auch die Unterschicht von der Oberflache des 
Polyesterf ilmtragers lost; 

2) Abtrennen des Polyesterf ilms von dem Losungsmittel und 
_ 'den Scbicbten; 

5) Pbysikaliscbes Abtrennen der entfernten Beschicbtungs- 
materialien von dem Eeagens, wobei eine metallbaltige 
Auf scblammung und ein geklartes Reagens erbalten wird; 
und 
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4). ZiiruckfiLhreii des geklarten Reagens von der Abtrenn- 
strufe. 

5. Verraliren nach Anspruch. 1-2, dadurcti gekeimzeiclinet , daB 
als Reagens ein Alkylenglykol , das etwa 0,1-5 Gew,-% 
eines Alkalimetallhydroxyds und etwa 2-15 Gew.-J^ Wasser 
enthalt, bei einer Tempera tur Ton etwa 100 bis 170^0 
Terwendet wird, 

4. Vej?rahj?en nacb Anspruch. 2-3, dad-LLrch. gekennzeicbnet , daB 
die Mischung von alkaliscbem Losungsmittel iind Bescbicb- 
tungsmaterialien in eine geklarte Plussigkeit und eine 
silberbaltige Auf scblammung abgetrennt nnd die geklarte 
Pliissigkeit zum Spiilen des reinen Polyesterf ilmtragers 
verwendet imd vorzugsweise nach StuXe 1 zuriickgejTubrt wird. 

5. Verfabren nacb Ansprucb 3, dadurcb gekennzeicbnet , daB 
als Glykol Itbylenglykol oder Propyl englykol nnd als 
Alkalimetallbydroxyd vorzngsweise ITatriumbydroxyd verwendet 
wird. 

6. Vea?raha?en nacb Ansprucb 1, dadurcb gekennzeicbnet , daB 
als alkaliscbes Pliissig-Reagens ein Atbanolajooin verwendet 
wird. 

7. Verfabren nacb Ansprucb 2, dadurcb gekennzeicbnet, daB 
der abgetrennte Pilmtrager mit der geklarten Pliissig- 
keit gespiilt x>rird, bevor diese Pliissigkeit zuruckgef iibrt 
wird. 
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FIG. I. 
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FIG. 2 
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